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man em magnetisclies Feld durcli ein ringformig geschlossenes Solenoid
herstellt und den Korper in Form eines Ringes, parallel zu den Kraffc-
linien des Feldes, einlagert.

In diesem Falle wirken keine ponderomotorischen Krafte auf die
Teilchen des Korpers, Derselbe kann sick daher weder als Ganzes in
Bewegung setzen, wenn das Magnetfeld des Solenoids durch den elektri-
schen Strom erregt wird, noch auch konnen die Teilcnen irgendwie
gegeneinander bewegt werden, d. h. der Korper kann beim Erregen des
Magnetfeldes nicht deformiert werden, wofern man wenigstens von einer
etwaigen, durcli die Deformation veranlafiten Volumenanderung des
Korpers absehen kann. Denn, wie die Formel (41) auf S, 182 fiir die
magnetische Energie T lehrt, andert sicn, falls die Feldstarke ^ kon-
stant erlialten wird, T durcn die Deformation nicnt, wenn dabei das
Yolumen und die Permeabilit'at ungeandert bleiben. Es wird daner bei

Fig.

der Deformation von den magnetischen Kraften keine Arbeit geleistet,
und daner ist auch bei Erregung des Feldes $ kein Anlafi zu einer
Stoning des Gleicngewichts, d. h. zu einer Deformation gegeben.

Und doch hat Bid well1) deutlich konstatiert, dafi ein Eisenring
bei Erregung des Magnetfeldes des Solenoides im allgemeinen Form-
anderungen erleidet. Bid well konnte die Langenanderung des Eisen-
ringes in Richtung der magnetischen Kraftlinien durcli die Aenderung
des vertikalen Durchmessers des Ringes beobachten, Diese wurde da-
durch gemessen, dafi der auf einem festen Widerlager E (vgl. Fig. 84).
aufgestiitzte Eisenring S an seinem oberen Ende einen Stab B trug,
welcher auf einen um A drehbaren langen Hebel AC wirkte. Die Be-.
wegung des Endes C wurde durch Beobachtung der um den Punkt D
erfolgenden Drehung des Spiegels F mit Sk'ala und Fernrohr ermittelt.
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